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(57) Die Erfindung betrifft eine teraporSr oberf lachengeschiitzte 
Massivtragschicht fiir nachfolgende PUR-OrtverschSumung bei Warmdach- 
konstruktionen. Ziel der Erfindung ist die material* und kostensparende 
Losung des Problems der bisherigen Noteindeckung und Winterfest- 
machung derartiger Rohdecken und Verringerung bisheriger Verfahrens- 
schritte und -beschr^nkungen. Aufgabe der Erfindung ist es, den 
Einsatz des effektiven Dammdeckungsverf ahrens der . PUR-Ortversch£umung 
auch auf witterungsgeschtitzter bzw, grundierter Massivtragschicht bei 
unvermindertera Haftverbund gegeniiber dem W&rmestoB der exotheriuen 
PUR-Schaumbildungsreaktion und den erhartungsbedingten Schwind- 
spannungen zu gewahrleisten. Erf indungsgeraaB wird die Aufgabe dadurch 
gelost, daB eine waBrige Dispersion, vorzugsweise eine weichmacher- . 
und losuhgsraittelf reie Dispersion definierten Feststof f gehalts an 
Acrylsaureester-Copolymerisaten aufgetragen wird. und nach Wasserabgabe. 
ein fester, klebfreier, wasser- und lichtbestandiger f ausreichend 
verseif ungsresisteriter Film entsteht, 
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Temporar oberflachengeschtitzte Massivtragachicht fiir 
FUR-OrtverschSuomng bei Warmdachern 

Ariwendungagebiet der Erfindung 

Die Erfindung betrifft eine temporar obejfLachenge- 
8chtttzte, eingeschrankt diffuaionsf Shige Maasivtrsg- 
eohioht ftir nachfolgende PUR-Ortverschaumung bei 
Warmdachkonatruktionen dea Wohnunga-, Gesellschaf ta- , 
Industrie- und Landwirtschaf t8baU8. 

Charakteristik der bekannten techniachen LSaungen 

Aua der Beachreibung dea Standee der Technik geht her- ^ 
vor, dafi zur Dammung von WarmdSchern auf die Tragschicht 
Polyurethanhart8chaumstoff verapriiht wird, wobei die 
Dammachicht zugleich ala funktionelle Dachhaut gilt 
bzw, mit einem- anachliefienden Oberflachenschutz ver- 
eehen iat, Daa Ausfiihrungsverfahren der PUR-Ortver- 
echaumung ftir Dammdeckungen hat 8ich ala eine ratio- 

nelle Method e in der Praxis bewahrt. 

. Ortverachaumte Polyurethandammdeckungen miiaaen jedoch 
gemaQ Zulaa8ung unter vblligem Verzicht auf die tiblichen 
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Dampfeperren ausgefUhrt werden, d.hu unmittelbar auf . unbe- 
handelnden Tragschichten bzw« -konstruktionen« Diese Tat- 
eache liegt darin begrtindet , daB es auf Grund der exother- 
men Bildungsreaktion und der Entstehung von Schwindapan- 
nungeii zu AblBsungen der Dammschicht bei ein- und raehrla- 
gigen bituminoseti Derapf sperren aus normalen, unbesandeten 
Dachpappen oder Glaavliesbelag koinmt. Dapselbe gilt fiir 
das Verschaum.en auf bituminSsen Dach- oder Sperranstrichen. 
Der geschilderte Uiastand eines unerwiinschten Trenneff ektes 
zwingt dazu, jahreszeitlich sonst durchaus angebrachte pro<- 
visorische Eindeckungen auszuschlieBen* 
Weiterhin 1st f estzustellen, daB bei Uiederschlagen die 
vollig ungeschiitzte Tragschicht- enorm durchf euchtet und 
ausreichende technologische Trocknungszeiteri erforderlich 
warden* 

Bekannte Anstrichstoff e sind fiir den beabsichtigten Zweck 
weitgehend ungeeignet* So sind die PVAC-Dispersionsanstri- 
che auf alkalischem Untergrund" akut verseifungsgef ahrdet 
und unterliegen bei Wassereinwirkung deutlichen Quell- und 
Weichraachungsvorgangen* 

Einer starken Alterung durch atnospharische Einflttsse und 
UV-licht sind Anstriche auf Basis von Polyvinylidenchlorid- 
dispersionen ausgese-fczt , so daB ihre f ullstof f reie Anwen- 
dung im Freien ausscheidet, 

Abzulehnen sind auch alle Anstriche, die die natiirlfche At- 
•mung .porbser' Baustoffe nahezu ausschalten, da man mit einer 
bestimmten inneren Durchf euohtung rechnen, ein Auftrsg auf 
lediglich oberflachentrockenera Untergrund aber mbglich sein 
muB, Zu gr<5Berer lokaler Peuchteanreicherung kommt es insbe 


sondere bei Verwendung geringwertigen Betons in VerguBf ugen , 
Ausgleichschichten, Aufkantungen usw. nach der Montage. Al- 
len bitumin'deen und aus Bitumen und Plasten kombinierten 
Anstrichstoff en gemeinsam ist die Trennwirkung bzw. der 
stark geschwachte Haftverbund gegeniiber PUR-Schaura. 
Ein noch weitaus starkerer Antihaftef f ekt stellt eich *ein 
beira Hydrophobieren von Oberflachen durch Silikoniropfcag- 
nierung. 

Ziel der Erfindung 

Ziel der Erfindung ist die material- und kostensparende 
Ib'sung dea Problems der bisherigen Noteindeckung und Win- 
terfestmachung der fiir die PUR-Ortverschaumung vorgesehenen 
Tragschichten und eine Verkiirzung der Stillstandzeiten bei 
der Verschaumung, indera eine voriibergehende Durchf euchtung 
des Untergrundes bei Hiederschlagen nahezu ausgeechlossen 
und schnelles quantitatives Abtrocknen der Oberfiache ge- 
sichert iat. 


Darlegung des Weaens der Erfindung \ 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, auf die Tragschicht 
des Warmdachee ein begrenzt dampf sp err end e a Oberflachenschutz- 
system aufzubringen, desaen adhasive Eigensbhaf ten einen un-. 
verminderten vollflachigen Haftverbund gegeniiber dem Warme- 
etofi der exothermen PUR-Schaumbildungsreaktion und deh er*- 
hartungsbedingten Sehwindspannungen (E max 1 %) gewahrleistet 
bzw. daa eine Grundierung fur nachfolgende Dampf sperranstrich- 
systeme wie beispielsweise auf Basis Epoxidharz oder Poly- 
urethan bildet* 

Erfindungsgemafl wird die Aufgabe dadurch gelost, dafl aUf der 
Massivtragschicht ein temporarer Oberflachenschutz aus einer 
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wassrigen Dispersion von Copolymerisaten, vorzugsweise einer 
weichmacher- und 168ungamittelf reien Dispersion mit 38 bia ' 
45 % Featstoffgehalt an Acrylsaureestern, hergestellt wird, 
mit hoher Wasserdichtigkeit und eingeachr^nkter Diffueions- 
fahigkeit bei hervorrsgendem Haftverbund zum Untergrund so- 
wie gegentiber der nachfolgenden PUR-Verschaumung bzw. gegen- 
tiber zusStzlichen ODampfaperr- und 8onatigen Anatrichayatemen. 

Auafuhrungabeispiel • 

Die Erfindung soli ahhand nachfolgenden Ausflihrungabeispiels 
naher erlautert werden. 

Auf die fUr eine PUR-Ortverachautaung^vorgesehene Maesiv- 
tragschicht eines Warmdaches wird durch an sich bekannte Ver- 
fahren, beispielsweise Auf streichen, eihe wassrige Disper- 
sion von Acrylsaure ester - Copolymerisaten auf gebracht , die 
nach Erreichen eines klebfreien, transparenten Films uo einen 
weiteren 2. Anatrich aua dem gleichen Material erganzt wer^- 
den kann.- 

Nach vollstandiger Trocknung wird durch die beachriebene Dis- 
persion eine temporar oberf ISchengeschtitzte , eingeschrankt 
diffusionsfahige Massivtragschicht gebildet , die sowohl gegen- 
fiber der nachfolgenden bekannten PUR-Ortverschaumung als auch 
bei einem zusStzlichen Dampf sperranstrich einen sicheren Haft 
verbund gewahrleistet. 
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Erfindungsahspruch . . 

1. Temporar oberflSchengeschUtzte Massivtragechicht ftir PUR- 
Ortverschaunjung bei Warmdachern, dadurch gekennzeichnet , 
daB durch eine wassrige, weichmacher- und losungsmittel- 
freie Dispersion auf Basis von Acrylsaureester - Copdly- 
merisation mit Feststoff gehalten von 38 bis 45 % eine 
wasserdichte, dabei ausreichend dif fusionsf ahige Schutz- 
schicht vor der PUR-Ortverschaumung auf die Dachober- 
flache aufgebracht wird# 

2 # Tempo rHr oberflachengeschutzte Massivtragschicht. nach 
Punkt 1 # dadurch gekennzeichnet * daB die aufgebrachte 
Schutzschicht als Grundierung fur nachfolgende, an sich 
bekannte Dampf sperranstrichsysterae, beispielsweise aus 
Epoxidharz oder Polyurethan bei vorgesehener PUR-Ortver- 
schelumung eingesetzt wird. 
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